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(Dberlaften toieber forgfdltig auj ben Untetlaften gefetjt unb mil einem (Eifenftiid ! befdpert, bamit bas fliijfige (Eifen beim (Eingiefjen ben ©bet- unb Untertaften nid)t ausetnanbertteibt
Das (Einformen, Husfyeben unb ftusbeffern bet $ormen erforbett niel 3eit unb grofee ffiefd}idlid|leit bet fttbeitet unb ift mtt TDetfjaltnis* mafeig fyofyen Koften serbunben. Um bie Ijerftellung ber (Bufof ormen ^u bef(ijleumgen unb ^u iDerbtlligen, x»enbet man baljet bei Rnfetttgung gro^etetlUengen etnunb besfetben(Begenftanbs DorteUt)aftTRobeli* plat ten an. (Etne lUobeltplatte tft exn Utobellbtett, bas mit ber barauf liegenben Tnobetltjdlfte — meift finb es glei<i| me!)tete folder mobellt)dlften — feft xietetnigt ijt. Die platte forool)! als bie mobelltjdlften jelbft beftet|en aus Ittetalt (€tjen ober Bronze). Huf etnet jroeiten entfpted^enben Ittobellplatte befinben jtcfy bie ba^u= gel)6tigen tVCobelll)dlften unb jtoar jo angeotbnet, bafe toenn man (Dbertaften unb Untettaften nad| (Entfetnung ber Wlobellplatten ^u* fammenfe^t, bie Sotml)dttten genau aufeinanber pajfen. Dabutd) tdllt altes ^eittaubenbe (Einpaffen fort. Rufeet* bem !ann man bie Itlobellplatte butd| jent* ted)t an Vqt ober auf bemKaften angebra<i)te Stifte (Diibel), bie in entfpted^enbe £6«i)er bes Kaftens ober ber platte greifen, genau fentredjt aus ber §orm ent^ernen, fo ba^ Itfy tere Dor Bejd|dbigungen be^er bet»at|rt bleibt unb nicijt jo r>iele langtoierige Eusbejjerungen notig jinb. Urn bas fluseinanber^ie^en Don Ittobellplatten unb $ormen nod} jidjerer unb jd^neller ^u Doll^ietien, bebient man fid) in Dorteil* fya^tefter IDeije ber $ormmajd|inen, bie oft^ugleid) audj bas Der* bid|ten bes Sanbes beforgen.
Das jroeite Derfat)ren ber $ormerei, bie Sdjablonentormerei, toirb meijt jut fjerjtellung foldjer grower Korper t)ermenbet, beren $orm im Sanbe ober £efyn burd^ Umbrel)ung einer Sdjablone um eine t^fte ftdjfe entfteljen lann. Bei ber S^ciblonenformerei tommen bie loftjpieligen Ittobelle in Jortfall, jie erforbert iebod^ grofee ©e= jdjicElidjfeit ber Erbeiter. flus Hbbilbung 24 gefyt !|ert)ort roie bie Sdjablonentormerei get|anbtjabt tDirb. (Es tjanbelt fid) fyier um t)er« ftellung ber Untertorm eines Sdjeibenrabes. Der Unterfaften toirb junddjft aut bie (Eifenplatte a geftellt unb mit bem Sormftoff getiillt. Sobann toirb burdj Dretien ber Sd^ablone um bie Spinbel, bie burd} bie platte a tjinburdjragt, bie §orm aus bem Sanbe ausgebrefyt.
Bei ber Statjlgiefoerei ix)irb bas 3U Dergiefeenbe fdjmiebbare
